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F.uiMing elements arc made comorising a number of porous 
nre resistant blocks bound together by cementing strips of 
lire resistant material. 

USE /A DV ANT AGE 

The prods, are esp. useful for making hearths for open fires 
in dwelling houses. Compared with known cast concrete 
nearchs, the now fireplaces are less prone to cracking, do 
not require expert installation and due to the lower conduct- 
ivity in comparison with cast concrete, there is less danger 
of ovoi-beanng and tire hazards in buildings where wood 
comes i»tc contact or close proximity to the hearth. 
DET AILS 

Pref. cementing strips are comprised of a heated mixt. of 
clay, sintered refractory material and monoaluminiurn sul- 
pnate. Pref. the po rous fire resis tant blocks are c emente d 
t-^etuer w ith the cement and a llowed to ai r dry , a nTthe"^ 
wno ie buiTaing element is then fired a t > <iOQ°£. esp. 1000- 
Ui'U-y,, co sinter the cement strips. A suitable cement is 
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available commercially as 'Hocollite' (RTM). Pref. the 
building elements are made in the form of bottom, back, two 
sides and throat sections of an op-m hearth for installation 
by the user using a suitable jointing cement. (8pp5 1 3). \ 
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[43] Ter inzage getegd 27 September 1978. 

De aan dit blad gehechte afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en eventuele 
lekentngten) bevat afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende stukken; 
deze laatste kunnen bij de Octrooiraad op verzoek worden ingezien. 
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j vuurmond te verschaf fen, waarbij alle bovengenoemde nadelen ondervor] 

| gon worden en hot opbouwen van een open vuurmond uit dergelijke bouui 

j elementen bijzonder eenvoudig is„ i 
! » 
i Dit oogmerk wordt volgens de uitvinding bereikt door- = 

dot het bouwelement bestaat uit een aantal poreuze vuurvaste blokken; 

die met elkoar verenigd zijn door kitstroken van een vuurvast materii 

aal. 

Met behulp van dergelijke bouwelementen, kan men zeer 
eenvoudig een vuurmond opbouwen onder toepossing van een dragends I 
staalconstructie, waar men dergelijke bouwelementen in piaatst* Hier- 
door kan ook de niet-deskundige zelf gemakkelijk een dergelijke open 
vuurmond bouven. 

Door het hoge isolotievermogen van de poreuze vuurvast^ 
blokken, is bovendien geen isolatie meer nodig achter de blokken j 
waardoor de kosten voor de vuurmond aanzienlijk veiminderd kunnen J 
worden. j 

Oaar de vuurmond nu opgebouwd is uit delen, is ook de 
kans op scheurvorming door uitzetting tengevolge van verhitting zeer 
klein, 

Tenslotte is door het gebruik van vuurvaste poreuze 
blokken, het gewicht van het bouweletnent zeer klein en daardoor het 
hanteren gemakkeli jker, waardoor veel eenvoudiger open vuurmonden ge- 
bouwd kunnen worden, 
j Tenslotte kan men op deze wijze de scheurvorming von 

j het metselwerk ter plaatse van de aansluiting aan de vuurmond geheel 

! ondervangen. In het bijzonder worden doze voordelen verkregen wanneer 

! ! 
j de- kitstroken uit qebrande kitstroken van vuurvast moteriaal bestoonJ 
i 1 
| Si j een dergelijk bouwelement bezitten de strippen en 

de blokken ongeveer dezelfde uitzetting coefficient, waardoor de kan; 

op vorming van scheuren bij gebruik in de open vuurmond uitgesloten 

is. 



door de toegepaste porositeit • 

De uitvinding zal nu worden toegelicht aan de hand van 
een uitvoeringsvoorbeeld met behulp van de tekening, waarin verschil 

lende onderdelen van e m open vuurmond zijn weergegeven. | 

i 

In de figuur is een bodemplaat 1 van een open vuurmond 
weergegeven, welke opgebouwd is uit poreuze vuurvaste stenen welke 
met elkaar verbonden zijn door kitstroken 3. 

Oe poreuze vuurvaste blokken 2 worden verkregen door 

l 

mengen van vuurvast chamotte materiaal met klei en brandbare vezoisJ 
Bij verhitting van dit mengsel tot boven 800°C, bij voorkeur 120O D C,j 
ontleden de brandbare vezels onder vorming van poriSn, terwijl andexj- 
zijds door het bakken de normale vuurvastheid verkregen wordt. j 
Een aantal vuurvaste poreuze blokken 2 van dit type i 

worden vervolgens samengekit met behulp van een aan de lucht hardendj 

i 

vuurvast metselmateriaal, bestaande uit een kleisoort, een gemalen ! 
vuurvast materiaal, zoals chamotte en een aan de lucht hardend bind-*! 
middel, in de vorm van monoaluminiumsulfaat. ! 

Bij verhitting van dit kitmateriaal, op temperaturen » 
boven 1000°C, bij voorkeur 1200°C, verkrijgt men een absoluut be- 
trouwbare binding tussen de verschillende poreuze vuurvaste blokken. 

Naast de bodemplaat vormt men tevens een achterw»wand- 
element 4, eveneens opgebouwd uit blokken 2 met daartussen kitlagen 
welke blokken op dezelfde wijze met elkaar verenigd zijn als hierbov 

Daarnaast vormt men een linkerzi jwandelement 5, en eeni 
rechterzijwandelement 6, alsmede een schuinachterwandelement 7. 

In elk element zijn de poreuze vuurvaste stenen 2 met 
elkaar verbonden door middel van het eerder beschreven kitmateriaal 
dat in de handel verkrijgbaar is onder de naam Hocolliet. 

Door plaatsen van bodemplaat, zijwanden en bovenplaat 
alsmede achterwand, in een stolen gestel, kan men op gemakkelijke 
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I CONCLUSIES 
L Bouwelement, met het kenmerk , dot het bouwelement 

staat uit een aontal poreuze vuurvaste blokken die met elkaar vsr ; 
nigd zijn door kitstroken van een vuurvast materiaal. 

2. Bouwelement volgens conclusie 1, met het kenmerk , dot ; 
de kitstroken bestoan uit gebrand kitmateriaal, verhit tot een tec^o 
ratuor van tenminste 900°C en bij voorkeur 100 tot 1200°C, i 

3. Bouwelement volgens conclusie 1 of 2, met het kenmer k t ; 
dat de kitstroken opgebouwd zijn uit een verhit mengscl van klei, j 
gebrand vuurvast materiaal en rnonoaluminiumsulfaat. I 

i 

4. Werkwijze voor het vervaardigen van een bouwelement, 
met het kenmerk , dat men een aantal poreuze vuurvaste blokken met • 
elkaar verenigt door kitstroken van een aan de lucht verhardende kit* 
massa. 

5. Werkwijze volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat roes, 
na het verbinden van de blokken met behulp van de kitstroken het g©~ j 
heel onderwerpt aan een verhitting tot tenminste 900°C, ter verkri;- 
ging van gebrande kitstroken van vuurvast materiaal, 

6* Werkwijze volgens 6en of meer der voorgaande conclusion, 

4 of 5, met het kenmerk , dat het kitstrookmateriaal bestaat uit een 
kleisoort, gemalen vuurvast materiaal, bij voorkeur gemalen chamotte 
on rnonoaluminiumsulfaat. 

7. Werkwijze volgens 66n der conclusies 4-6 met het ken- 

merk, dat men kitstroken verhit tot een temperatuur van tenminste 
900°C, en bij voorkeur tot 1000 tot 1200°C o 
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